||  W ragcchte  Färbungen 
auf  gemusterten  Herrenstoffen 

Teintures  solides  au  porter 
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l|§.  Farbenindustrie  Rktiengesellsc 

Frankfurt  am  Main,  Höchst  am  Main 

Feuerbachstrasse  50 

Leverkusen  am  Rheillliidvtf  ioshafen  am  F 


Vorwort. 

Angeregt  durch  Nachfragen  aus  der  Kulmsofsgut  .  vir^p  *er 

vorliegenden  Musterkarte  I.  G.  430/B  eine  Anz^H^fai^l@ÄpJpMj|^hter 
Färbungen  auf  verschieden  gemusterten  Herrenstoff en^z^WH^f^fenung  der 
meist  gedeckteren  bunten  Färbungen  haben  die  Palatinechtfarbstofie  mit 
Rücksicht  auf  ihre  einfache  Anwendungsweise,  ihre  sehr  gute  Licht-, 
gute  Schweiß-  und  Waschechtheit  Verwendung  gefunden.  Hervorzuheben 
ist  dabei,  daß  Baumwoll-  und  Kunstseideneffekte  durch  die  Palatinecht¬ 
farbstoffe  fast  rein  gelassen  werden. 

Wir  hoffen,  daß  die  vorliegende  Karte  dazu  beiträgt,  das  Interesse 
für  die  Palatinechtfarbstoffe,  das  bereits  in  der  Wollstückfärberei  vorhanden 
ist,  in  weiteren  Kreisen  auch  auf  den  Herrenstoffartikel  auszudehnen. 


I.  G.  Farbenindustrie  Aktiengesellschaft 


Pour  repondre  ä  de  nombreuses  demandes  de  nos  clients,  nous  avons 
confectionne  la  presente  carte  d’echantillons  dans  laquelle  nous  montrons 
des  teintures  courantes  sur  tissus  nouveaute  pour  hommes.  Pour  l’obtention 
des  nuances  generalement  rabattues,  nous  avons  employe  nos  colorants 
Palatin  solides  qui,  tout  en  se  teignant  d’une  fa$on  tres  simple,  sont  d’une 
tres  bonne  solidite  ä  la  lumiere  et  d’une  bonne  solidite  ä  la  sueur  et 
au  lavage.  Nous  ferons  particulierement  ressortir  que  les  effets  de  coton 
et  de  soie  artificielle  restent  presque  purs. 

Nous  esperons  que  cette  carte  d’echantillons  contribuera  ä  accroitre 
encore  l'interet  porte  jusqu'ici  aux  colorants  Palatin  solides  pour  la  teinture 
de  la  laine  en  piece,  notamment  pour  tissus  hommes. 
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Färbeverfahren. 

Man  beschickt  das  Färbebad  je  nach  der  Tiefe  der  Nuance  mit 
8 — 10%  Schwefelsäure  66°  Be.  und  dem  gut  gelösten  Farbstoff,  geht  mit  der 
Ware  bei  40 — 50°  C.  ein,  läßt  10  Minuten  bei  dieser  Temperatur  laufen, 
treibt  in  %  Stunde  zum  Kochen  und  kocht  ca.  IV2  Stunden.  Nach  dem 
Färben  ist  gründlich  zu  spülen. 

Ohne  Verbindlichkeit. 


Mode  de  teinture. 

Garnir  le  bain  de  teinture,  selon  l'intensite  de  la  nuance  ä  obtenir, 
de  8 — 10%  acide  sulfurique  66°  Be.,  ajouter  le  colorant  bien  dissous,  entrer 
la  marchandise  ä  40 — 50°  C.,  teindre  pendant  10  minutes  ä  cette  temperature, 
porter  en  %  heure  au  bouillon  et  faire  bouillir  pendant  env.  I1/ 2  heure. 
Apres  la  teinture  rincer  ä  fond. 

Sans  garantie. 


2 %  Palatinechtgelb  3GN 
2%  Jaune  Palatin  solide  3GN 


Typfarben.  —  Teintures  types. 


2%  Palatinechtblau  GR 
2%  Bleu  Palatin  solide  GR 


1%  Palatinechtgelb  GRN 
1%  Jaune  Palatin  solide  GRN 


1,5  °/0  Palatinechtblau  GGN 
1.5°/0  Bleu  Palatin  solide  GGN 


2%  Palatinechtorange  GN 
2%  Orange  Palatin  solide  GN 


3%  Palatinechtdunkelgrün  BN 
3%  Vert  fonce  Palatin  solide  BN 


1,5  %  Palatinechtbordo  RN 
1.5%  Bordeaux  Palatin  solide  RN 


3%  Palatinechtbraun  RN 
3%  Brun  Palatin  solide  RN 


2%  Palatinechtviolett  3RN 


10%  Palatinechtschwarz  RRN 


2%  Violet  Palatin  solide  3RN 


10%  Noir  Palatin  solide  RRN 
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0,96%  Palatinechtblau  GGN 
0,45%  Palatinechtbordo  RN 
1,5  %  Palatinechtorange  GN 
0,08%  Palatinechtgelb  GRN 


0.96 %  Bleu  Palatin  solide  GGN 
0.45%  Bordeaux  Palatin  solide  RN 
1.5  %  Orange  Palatin  solide  GN 
0.08%  Jaune  Palatin  solide  GRN 
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1,5  %  Palatinechtblau  GGN 
0,3  °/0  Palatinechtbordo  RN 
0,82°/o  Palatinechtorange  GN 


1.5  %  Bleu  Palatin  solide  GGN 
0,3  °/0  Bordeaux  Palatin  solide  RN 
0.82%  Orange  Palatin  solide  GN 


I.  G.  FARBENINDUSTRIE  AKTIENGESELLSCHAFT 


2,45°/o  Palatinecht  blau  GR  .  I  2.45°/0  Bleu  Palatin  solide  GR 
0,75%  Palatinechtbordo  RN  |  0.75 %  Bordeaux  Palatin  solide  RN 
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1,2  %  Palatinechtblau  GGN 
0,8  %  Palatinechtbordo  RN 
2  %  Palatinechtorange  GN 
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1.2  %  Bleu  Palatin  solide  GGN 
0.8  %  Bordeaux  Palatin  solide  RN 
2  %  Orange  Palatin  solide  GN 


I.  G.  FARBENINDUSTRIE  AKTIENGESELLSCHAFT 
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2  °/0  Palatinechtviolett  3RN 

0,9  °/0  Palatinechtblau  GGN 
0,1  %  Palatinechtorange  GN 


2  °/0  Violet  Palatin  solide  3RN 

0.9  %  Bleu  Palatin  solide  GGN 
0.1  %  Orange  Palatin  solide  GN 


I.  G.  FARBENINDUSTRIE  AKTIENGESELLSCHAFT 
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1,15%  Palatinechtblau  GGN 
1  %  Palatinechtbordo  RN 

1,15%  Palatinechtorange  GN 


1.15%  Bleu  Palatin  solide  GGN 
1  %  Bordeaux  Palatin  solide  RN 

1.15%  Orange  Palatin  solide  GN 
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1,7  %  Palatinechtblau  GGN 
0,8  %  Palatinechtbordo  RN 
0,45 %  Palatinechtorange  GN 


1.7  %  Bleu  Palatin  solide  GGN 
0.8  %  Bordeaux  Palatin  solide  RN 
0.45%  Orange  Palatin  solide  GN 
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1,9  %  Palatinechtblau  GGN 
1,55 %  Palatinechtbordo  RN 
2,75 %  Palatinechtorange  GN 


1.9  %  Bleu  Palatin  solide  GGN 
1.55 %  Bordeaux  Palatin  solide  RN 
2.75 %  Orang6  Palatin  solide  GN 


I.  G.  FARBENINDUSTRIE  AKTIENGESELLSCHAFT 
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0,8  %  Palatinechtblau  GGN 
0,6  %  Palatinechtbordo  RN 
0,21%  Palatinechtorange  GN 
0,28%  Palatinechtgelb  3GN 


0.8  %  Bleu  Palatin  solide  GGN 
0.6  %  Bordeaux  Palatin  solide  RN 
0.21%  Orange  Palatin  solide  GN 
0.28%  Jaune  Palatin  solide  3GN 


I.  G.  FARBENINDUSTRIE  AKTIENGESELLSCHAFT 


2,25 %  Palatinechtblau  GGN 
0,66 %  Palatinechtbordo  RN 
0,6  %  Palatinechtorange  GN 
0,1  %  Palatinechtgelb  3GN 


2,25 %  Bleu  Palatin  solide  GGN 
0,66%  Bordeaux  Palatin  solide  RN 
0.6  %  Orange  Palatin  solide  GN 
0.1  %  Jaune  Palatin  solide  3GN 


0,7  %  Palatinechtblau  GGN 
0,45%  Palatinechtbordo  RN 
0,12%  Palatinechtorange  GN 


0,7  %  Bleu  Palatin  solide  GGN 
0,45%  Bordeaux  Palatin  solide  RN 
0,12%  Orange  Palatin  solide  GN 


2  %  Palatinechtblau  GGN 

0,56 %  Palatinechtbordo  RN 
0,45%  Palatinechtorange  GN 


'2  %  Bleu  Palatin  solide  GGN 

0.56%  Bordeaux  Palatin  solide  RN 
0,45%  Orange  Palatin  solide  GN 


I.  G.  FARBENINDUSTRIE  AKTIENGESELLSCHAFT 


2  %  Palatinechtblau  GGN 

0,5  %  Palatinechtbordo  RN 
0,52 %  Palatinechtorange  GN 


2  %  Bleu  Palatin  solide  GGN 

0.5  %  Bordeaux  Palatin  solide  RN 
0.52%  Orange  Palatin  solide  GN 
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1,95%  Palatinechtblau  GGN 

1  %  Palatinechtbordo  RN 

2  %  Palatinechtorange  GN 

1  %  Palatinechtgelb  GRN 


1.95 %  Bleu  Palatin  solide  GGN 

1  %  Bordeaux  Palatin  solide  RN 

2  %  Orange  Palatin  solide  GN 

1  %  Jaune  Palatin  solide  GRN 


I.  G.  FARBENINDUSTRIE  AKTIENGESELLSCHAFT 


2.3  %  Palatinechtblau  GGN  I  2,3  %  Bleu  Palatin  solide  GGN 

1.4  °/0  Palatinechtbordo  RN  |  1,4  %  Bordeaux  Palatin  solide  RN 


